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La pr^seate invention est relative k de nouvelles compositions 
coem^tiques contcnant un ou plusleurs polymeres polyammoniuni quatemaires, 
aux caapoB^e polym^ires utilises dans ccs compositions « ainsi qu'lt un proc^dg 
de traitement des cheveux ou.de la peau & l*alde de ces compositions et 
3 coapos^s. 

On a d^J^ propose d*utiliser des . polym&res cationiques et, plus 
particuli&rement, des polymeres con tenant des groupements ammonium quater- 
naires coome agent de conditlonnement pour la chevelure. 

De telles composltioaa sont d^crites, notamment, dans les brevets 
10 fransais de la demanderesse n** 2.270.846 et 2.316.271. 

Les polymeres cationiques pr^sentent, on le sait, une grande 
affinity pour les fibres kSratiniqucs telles que les cheveux en ralson de 
1* interact ion. de leurs groupements ammonium avec les groupements anioniques 
dtt cheveu. 

. ' . Ces polymeres se d€posent sur les cheveux d*autant plus facilement 
que ceux-ci sont plus sensibilis^s, et 1' affinity pour le cheveu est souvent 
telle qu'ils r^siatcnt ^ncrgiquenKnt h I'^liminatlon par les shamppoihgs , 
par brossage ou par traitement avec une solution alcaline. 

On a constat^, toutefois, que si I'utilisation de tela polym^s 
20 cationiques pr^sentait de nombreux avantages dans la meaure ou ils* facilitent 
ie d&n&lage des cheveux ainsi que leur traitement, et Icur conf&rent des 
qualit^s de nervositd et un aspect brillant.; en raison de leur affinitfi 

ponr la k^ratine, ces poiymferes ont .tendance a s»accumuler sur les cheveux 

1^ U suite d*applications r£pdt€es. 

25 . 

, Ces polym&res cationiques h groupements quaternaires. prSsentent, 

par allleurs, souvent I'inconvSniettt d'fitre peu compatibles avec lea agents 
tensio-actifs anioniques, ce qui rdduit les possibilit^s d*utilisation et 
i^)08e . leur emploi dans des traitements & deux temps, avant ou aprfes sham-. 
30 pooing. 

La demanderesse a dficouvert que certains polymferes polyammonium 
qnatemaires ne pr€sentaient paa les inconv^nients susvisgs. Elle a constatd, 
en particnlier, que. ces polymferes pouvaient 6tre utilisds dans des traitements 
«n tm. seul tenq^s du fait de leur bonne compatibility avec les agents tenslo- 
35 actifs anioniques, qu'ils produisaient I'effet de conditlonnement souhaltS, 

qu*ils pouvaient fitre ^lirainds de la chevelure k 1' occasion de traitements 
capillairea classiques « 

L* invention a done pour objet des compositions cosmdtiques conte- 
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nant des polym&res polyaantonluns quaternaires pr^sentant les avantages 
pr^cltda. 

LHnveation a 4gaXentent pour objet les polym^res utilises dans 
lea coD^ositlons susvls€es et qui sont des coraposds nouveaux, 

L' invention a encore pour objet un proc^d6 de traitement des 
cbeveux mettaat en oeuvre les compos^sf et compositions susvisds« 

B'autres objets de la pr€sente demande ressortiront h la lecture 
de la description et des exemples qui suivent. 

Les compositlohs selon 1' invention destinies principalement ^ I'u- 
sage cosm^tique sont caract€ris6es par le fait qu'elles contiennent au moins 
un polyo&re constitu^ essentiellement des motifs represent^s par la formule 
g^^rale : 



15 



,N - 



«2 



N teH2^n" CO - B - OC - (CH^)^ 



(I) 



dans laquelle . 

A d^signe un groupement hydrocarbon^ divalent, lin^aire ou ramifi^, saturS ou 
rioa'saturd, non substltud ou substltud par un ou plusieurs groupements hydro- 
xyle. plus particuli&rement A ddsigne un radical alcoyline, hydroscyalcoyl&ne, 
aloSnyl^ne ou alcynyl&ne lindalres ou ramifids ; 



25 



B dSslgne : 



(a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - O * 

ot^ Z d^slgne un radical hydrocarbond lindaire ou ramifid 
ou un groupement tel que : 



0 ) - CH^ - CH- ou - (CH 
X 2 2 2 



CH - 0) - CH^ - CH - 
CH, CH, 



30 



35 



40 



oii X et y ddsignent un nombre en tier de X ^ 4 repr6sentant un 
degrd de polymdrisation ddfini et unique ou un nombte quelcon- 
que de 1 ^ 4 reprdsentant un degrd de polymerisation moyen ; 
(b) un* reste de diamine bis secondaire tel qu'un ddrlvd de la 
plpdrazine de formule : 



- N N - . ; 

\-J 

(c) un reste de diamine bis priraaire de formule - NH - Y - NH - 
oh Y ddsigne un radical hydrocarbond llndaire ou ramifid 



ou le radical bivalent - CH^ 



- S - S - CH« 



^2 
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(4) tm groupement ur^yl^ne de formule - KH - CO - NH - ; 
d^slgne un radical alcoyle Inf^rieur ayant de 1 & 4 atones de caxbcme et^ 
de pr^f^rence, BuSthyle. 

S2 eet tm cadical hydrocarbon^ llndalre oa raml£i6« 

lea; deux radicaux peuvent ^galenent former avec A et lea deux atomes d*axote 
an radical bivalent dia foximile : 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



ou -fl 



X d^algne un balog^nure. . et, en particuller, bromure ou chlorure ; 

n. ddalgne le nombre 1 ou un nombre entler de 3 h lo. 

' Le radical repr^sent^ par A dans les coiiq;>o8£8 utilises selon 
I'lttventloa ddslgnie* de prdf^rence^ un radical alcoyl&ne^ bydroxyalcoylfene, 
alcteyitee ou alcynylfene ayant de 2 & 10 atomes de carbone et plus partlcull^re- 
■esit un radical ^thyl&ne» propylene, m^thyl-propyl^ne^ butyl^e, m^thyl-butyl&iey 
hei thy Ifene^ octam^thylfene, d6cam£thyl&ne, hydroxypropyltee, butenyl&ne ou 
btttynyl^e. 

Le radical hydrocarbond reprdsentd par Z et T ddsigne, de prdfd- 
reQce» un radical alcoyl^ne ayant de 2 It lO atomes de carbone et, plus parti- 
al U^rement, un radical gthyl&ne, propylene, dlmdthyl-292 propyl^e. butyl^ne, 
henndthyl&Ke, octamdthyl^e, d^cam^thyl&ne. 

Le radical hydrocarbon^ reprSsent^ par R2 d^signe, g^n^ralenent, 
un radical alcoyle comportant de 1 & 12 atomes de carbone et, de pr^fdrence, 
un radical m^thyle, dthyle, propyle, isopropyle, butyle. hexyle, octyle, 
ddcyle, doddcyle. 

Certains polym^res utilises dans les compositions selon la pr€sente 
invention soht nouveaux et sont constituSs de motifs rdpondant h la formule IV: 



Pi 



(CHj)^ - CO - B' ?• OC - (CHj)^— «- 



(IV) 



dans laqoelle B' ddsigne un reste de diamine bls-secondaire de formule : 

>^ 

- H M - 

ou un rsste ur^yl^ne de formule - NH - CO - NH -,n d^slgne 1 ou un nonbre 
entier .de 3 h IQ, ^ la condition que lorsque B' ddislgne ^ u'^^N - 
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n dSsigne un nonbre de 3 k 10, 

R^., R^, A, X, ayant la signification Indiqu^e pout la fomule l 
Scat Sgaleoent noiiveauz lea polyni^res de fozmule (l) dans - 
la^elle A d^aigne un radical alcfnyl&ne ou alcynyltoe lin^lxes on 
ramifies. 

Les polym^res utilise dans lea coopositioaa aelon I'invention 
sont pr^ar^s suivant un proc^d^ connu lui^-oeae • • par polycondenr 
satlqn d'une diamine bis-tertiaire r^pondant h la fonmile (ll) avec un compost 
bi8-1ialo*acyl£ r^pondaat.dt la fonule (III). : 

H - A - (II) X - (CH^)^ - CO - B - OC -(CH^) -X (lH) 

Dana cea formulea lea diffdrents - substituants Rj^ , R2 » A » X j B et 
ont lea aignificatlons cl*deasus indlqudes. 

Cea-rdactlons de polycondensatlon sont effectndea, de pr^fdrence. 
I'eau, • 

dans des solvants usuels tela que /le dirndthylformamlde, les alcoola et, de 
prdfdrencej lea alcools inf^rieurs ayant de I ^ 4 atonea de carbone tels que 
le ■dtbanol, I'dthanol, I'iac^ropanol, le t-butanol, lea dthera-alcoola tela 
• que le mdthoxy- , I'^thoxy- ou le butoxy-dthanol, ou un mdlange de pluaieura 
de cea aolyanta h dea tenp^rdturea conprisea entre 20 et 120*C et de prdfd-> 
' rence entre 60 et 90'*C. Les polym&res ainsi obtenus peuvent 6tre pr^dpit^a 

par addition d*un ndn 'aolvant tel que I'ac^tone, la thylg thy Ic^ tone, la 
. ndthyliaobtttylcdtones ou lis peuvent &tre atonisis h partir de leurs aolutlona 
' aqueuaea quand la atabllltd des solutions le permet. 

Lea amines bla-tertialres de foxmule II utilisablea daus la prdpa* ■ 
ration des composes selon I'invention, peuvent 6tre ^ar exenple : les a,u) N,M*- 
tdtram^thyl-^thy l^ne- , -propylene- ^-mdthylpropy lene- , -buty llae"%m6thy l^^bu tyl- 
^e*|«hexaK6thyl^ne-,-roctaindthyi&ne-,^£caBi£thylene-dipBiine ; les a,u> H-n^thyl» 
ir'-alco}i-€thyl^e*, pmpyltee-^ butyltoe-, hexam^tliyl^e-, octandthyl^ne-, 
ddcaadthyl^e-diamineaie radical .l^-alcoyle diSsigne un radical ayant Je 
1 a 12 atones de carbone tels qu'un grodpement ^tl^le, propyle, isopropyle, 
butyle, hexyle, octyle, d^cyle Ou doddcyle et de prefdrence un radical alcoyle 
ayant de 1 & 4 atones de carbone, 

* Lea composds de formule H utilisables dans la .prdparation des 
cospoads aelon 1' invention peuvent encore fetre. des con^osds hdtdro^cliques 
tela que la R,N*-divdthyl pipdrazine ou la 4,4'bis-(N-indthyl pipdrldine) ou 
encore dea composds insaturds comae le I s4-bis- (dimethyl amino) 2-but^e ou le 
l«4*bl8-(dliBdthyl amino)-2*butyne. 

Lea cmposds bis (baloacylea) rdpondant Ik la formule III utilisablea 
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pour la preparation des composes selon 1' invention sont obtenus par reaction 
d*un halog^nure d'halog^no acyle ou d'un halog^no 

alcanoate de m^thyle ou d'fithyle avec un a,G)gIycol) la pip^razine, une dia- 
mine bla-primaire ou l^ur^e. 

On obtient ainsi conime composes r^pondant h. la formule III les 
eomposds r^pondant aux formules suivantes : 



X - (CH^)^ - COO - Z - OCO - (CH^)„ " X 



Ilia 



10 X - (CH^)^ - CON ^N-CO - (CH^)^^ - X Illb 

X - (CH^)^^ - CONH - Y - NHCO (CH^)^ " X IIIc 

X - (CH^)jj - CONH - C - NH 00 - (CH^)^^ - X. Xlld 
15 O . 



20 Les composes rSpondant k la formule (III) utilises de fayon pr£- * 

f^rentielle pour la preparation des composes' selon 1 'invention, sont obtenus, 
par reaction d'un halog^nure d'halog&io ac^tyle, -butyryle ou -'und^canoyle ou 
d'un balog^no alcanoate de m^thyle correspondant avec : 

- l*ettiyllneglycol, le diethyl&ae glycol, le trifithylfene glycol, le t^tra 
25 €thylfeneglycol, le pentagthyl&ne glycol, le dipropylfene glycol, le propane 

dictl,3, le dimethyl 2,2 propane diol-1,3, le butane diol-1,4, I'hexane diol- 
. 1,6, I'octane dlol-1,8, le d^cane diol-1,10 
^ - la pip^razine 

- I'dthyltoe-, la propylene-; la butyl&ne-, I'hexamethyl^e-, I'octamgthyl^ne- 
30 . ou la ddcamethyltee-dianlne 

- la dithta-3,4 diainino-1,6 Jiexane 

- I'ur^e. 

Les polym&res polyquatemaires constitu^s. de motifs de formule I 
qodstituent une famiile homog&ne de composes qui, lorsqu'ils sont utilises 
35 dans les compositions cosm^tiques pour les cbeveux ont un effet de condition* 
nement sur les cheveux auxquels ils conf&rent des quality de nervositd, de 
brillance et de facility de d^mSlage. 

Ces con^os^s se pr^sentent g&ieralement sous forme de poudre 
blancbe soluble dans I'eau. 
40 Les polym&res polyammonium quatemaires constituds essentiellement 
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de motifs rfipondant a la fonnule I ci-dessus lndiqu€e, sent hydrolysables h 
des degr^s divers seloii leur constltuticm, en presence d'eau, d'uhe solution 
alcaline dilute ou en presence de rfiducteurs tels que par exemple I'acide 
thioglycolique. 

5 C*est ainsl que Ics polymSres renfermant des motifs de formule I 

dans laquelle B d^signe un radical de formule -0-Z-O-ouun resce 

ur^yUne et dans laquelle , t A , Z , X , ont la signification 

mentionn^e ci-dessus sont d^gradables Ins tan tankmen t dans de I'hydroxyde de 

sodium dllu€, h temperature ambiance, lorsque n designe 1. La vitesse de 

10 degradation se ralentit lorsque n augmente. 

Les polymeres renfermant des motifs de formule I dans laquelle 

B designe un reste de plp^razine ; Rj^ , j A , X ont la signification 

indiqu^e ci-dessus et n designe 1 se degradent h la temperature amblante 

en presence d*unc solution dlluee d'hydroxyde de sodium, apr&s un temps de 

15 contact de quelques minutes deux heures. 

Les polymeres renfermant des motifs de formule X dans laquelle 

B designe un reste de diamine bis-primalre de formule - NH - Y - NH - ; 

R^ , R^ J A,Y, X ayant les significations mentionnees ci-dessus, s'hydrolysent 

en presence d'une solution alcaline dlluee, h une temperature*' comprise entre 

20 50 et 30^C, en I'espace de quelques minutes ^ deux heures. 

Les composes de ce type dans lesquels Y designe le radical 

- CH^ - CH^ - - S - CH^ - CH^ - 

sont en plus degradables par I'acide thioglycolique. 

Les polymeres polyannnonlum quatemaires selon 1' invention consti- 

25 tuent done une famllle de produits utlllsables comme conditlonneurs des che- 

veux dans les compositions caplllalres et dont Inaptitude ^ s'hydrolyser en 

a se couper 

presence de solutions alcalines, et pour cer tains/en presence d'une solution 
* reduc trice, permet de les eilmlner progress Ivement au cours des diver ses ope- 
rations de solns et de traltement rea Usees avec des compositions alca lines 
30 et reductrlces. 

L*invention a egalement pour objet une composition cosmetlque pour 
.le traltement des cheveux ou pour le traltement de la peau, caracterisee par 
le fait qu'elle contient au molns un polym^re essentiellement constitue de 

motifs de formule I, en des quantites sufflsantes et cosmetlquement compatibles, 
et souvent au mo ins un agent de surface. , . ^s^ca 

35 Les polymeres selon 1 'invention peuvent atre utilises dans diffe- 

rentes compositions cosmetlques pour la peau et pour les cheveux. lis convlen- 

nent pour le traltement des cheveux normaux et plus partlnulierement des cheveux 

senslbilises, notannent dans des compositions de shampooings, telles que 

shampoolngs anloniques, cationlques, non-ionlques, amphot^res ou zwitterloni- 

40 queSy de shatq>ooings colorants, de teintures, de gels col £f ants, de lotions 
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coif f antes 4 de lotions pour "brushing", de lotions de mice en plis, de lotions 

rinc^es (rinse) « de lotions ren forsa trices de mise en plis non rlnc^e, dans 

des compositions res true turantesj dans des compositions cosmStiques traitantes 

telles que les compositions autipelllculaires, antis^borrh^iques, dans des 

compositions de deformation permonente des cheveux, dans des compositions de. 

traitemcnt ^ appllquer. avant ou apr&s. coloration, decoloration, permanente, 

dans des lotions de traitement apres d^frisage des cheveux. • 

Les compositions cosmStiques selon 1* invention peuvent contenir 

en plus du polym&re constitu€ essential lement de motifs r^pondant h la formule 

(l) tous les composants utilises dans les compositions pour cheveux, notamment 

des agents dc surface auionlcpes, catloniques, amphot&res, 

zvltterioniques ou non-*ioniques, des synergistes de mousse, des stabilisants, 
des s^questrants, 

des opacifiantsr, des ^paississants, des ^mulsionuants, des adoucissants, des 

ag.ents de conservation, des colorants, des par f urns, des polym&res cosm€tiques» 
des substances nature I les. t/ 

Quand les compositions selon 1' invention constituent des shampooings, 

elles se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses et comprennent, outre le 

polym&re constitu<^ de motifs de formule (X), au moins un detergent anionique, 

cationique, non-ionique ou amphot^re* 

Dans ces shampooings, la concentration en detergent est gSn^rale-* 
ment comprise entre Set 50 % et de preference entre 3 at 20 % en poids par 
rapport au poids total de Xa composition, et le pH est gSneralement compris 
entre 3 et 9 et de pr^f^rence entre 6 et 7. 

Les compositions sous forme de shampooings r en ferment en outre 
gfo^ralement divers adjuvants , notamment des parfums, des conservateurs, 
des ^paississants , des stabilisateurs de mousse, des agents adoucissants, des 
r^sines cosm^tiques, des colorants. 

Fdrml les stabilisateurs de mousse on peut citer les amides gras 
et en particulier les mono- cu didthanolamides d'acides gras de coprah, la 
mono- ou di^thanolamlde laurique ou olelque, en des quantit^s de 1 ^ 10% et de 
pr^f^rence de 1 ^ 3 % du poids total de composition. 

Panai les epalssissants on peut citer les polymeres acryliques et 
lea ddriv^s de la cellulose tels que la carboxyme thy Icellu lose, .I'hydroxypropyl- 
m^thylcellulose, I'hydroxyethylcellulose. Ces Spaisslssants sont gSneralement 
utilises en une proportion de 0,1 a 5%. 

Parmi les detergents ou agents de surface pouvant 6tre utilises 
en combinaisbn avec les polym&res cons tit u^s es sent lei lement de motifs de 
formule (l) on peut citer (a) les agents de surface anioniques tels que les 
sels alcalins ou d'alcanolamines des alcanesulfonates, alcoylsulfates et 
alcoylethersulfates, les alkyl (en C^^j'^xs particulier en ^i^'^li^^ 

sulfates de sodium ou de tridthanolamine, le lauryl et le tetradScyiether- 
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sulfate de sodium ou de trl^thanolamine, le sel disodique du semi-ester 
sulfosuccinique d'alcanolamides, les savons, les acides poly^ther carbcnqrli-* 
quea ; . 

(b) les agents de surface non-ionlques tels que (1) les produits de condensa- 
5 tioa d*tm monoalcool^ d*un alphadiol ou d*uii alkylph^ol avec le glyddol, par 
ezemple les composes de formule R - CHOH - Cl^ - 0 - / CH^-CHOH-CH^-O;?^- H 

dans laquelle R d^signe un radical aliphatique, cycloalipbatique ou arylali- 
phatlque ayant de 7 ^ 21 atomes de carboae et leurs melanges, les chatnes 
lO , alipbatiques pouvant comporter des groupements dther^ thio-dtber et l^droxy* 
ngthyltee, et .n est coopris entre 1 et 10; 

(11) les alcools gras ayant de 12 & 18 atones de carbone oxySthyldigSy par 
exeaple l*alcool laurique, t^trad^cyliquej c^tylique^ ol^ique, palmitlque et 
st&rique, s^par&nent ou en melange « 6xy€thyl^n€s de 2 a AO moles d'ojqrde 
15 d'dthyltee par mole d'alcool gras ; 

..(iii) les aleools grao de la lanoline oxy^tbyl^n^e ou la lanoline oxy^thyldide 
(Iv) les composes de formule RO / CJi^O (CH20H}_7- H ou R d^slgne un 
radical alkyle, alk^nyle ou alkylaryle ayant de 8 ^ 30 atomes de carbone et 
n d£slgne un nombre ou une valeur stati^tique moyenne de 1 ^ lO ; 
20 * (c) lea agents de sarface cationiques tels que les chlorures ou brooures de 

dlalcoyl dimSthylammonlum, par exemple le chlorure de dilauryl dimethyl aoDO- 
nlum, les chlorures 

. ou bromures dlalcoyl dimethyl benzylaxninonlum, les chlorures ou bromures d'al* 
coyltrimdthylammonium, par exemple le chlorure ou bromure de c^tyl trim^thyl- 
'25 > ammonium, le chlorure ou brotnure de t^trad^cyl trimethylammonlum, les chlorures 
ou bromures d'alcoyl dimethyl l^droxydthyl ammonium, les chlorures ou bromures 
de dlalcoyl dimethyl anaonium, le^ sels d'alcoyl pyridinium, par exemple le 
chlorure de c^tyl pyridlnlum, 

les methosulfates d'alcoyl amide gthyl 
30 trimSthylammonium, des derives d' imidazoline, les composes ^ caract^re catio- 
nlque coinne les oxydes d'amides tels que- les oxydes d'alcoyl dim^thylamine 
ou les oxydes d'alcoylamino €thyl dimgthylamine. 

(d) les agents de surface amphoteres ou zwitterionlques tels' que les d^riv^s 

35 carboxyliques de 1' imidazole, les N-alcoyl b^talnes, les N*alcoyl sul fob Staines, 

apiino 

les H*alcoylamino bdtalnes, les N-alcoyl' propionates, les derives d'asparagine 
ddcrits dans le brevet fran^ais 1.34A.212 de la demanderesse, 

les alcoyl dimethyl ammonium acetates , "des sels ' d'alcoyl 

X2 18 

. dimethyl carboxym€thylammonium vendu sous la marque dSposee '1)EHYT0N A B 30" 
40 par HENKBL. 
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Quand les compositions selon 1* invention constituent des lotioaii 
elles se pr^sentent sous forme de solutions aqueuses ou hydro-alcooliques 
(renfermant un alcanol inf^rieur ayant de 1 k 4 a tomes de car bone et de 
prgf^rence I'^thanol ou I'lsopropanol en une quantity de 5 h 70%) et 
3 renferment en plus du polym^re constitu§ de motifs de formule (I) Sgalement 
tttt adjuvant choisi parioi les agents de surface ci-dessus indiqu^s et de 
prgfgrence parmi les agents de surface cationiques en une quantity de 0,1 ^ 
yCfl en poids du poids total de la composition. 

Ces lotions peuvent ^galement renfermer, en plus du polym^re . 
10 coostltu^ de motifs de formule (I) d'autres polymer es cosmStiques en une 
quantity de 0,1 h 5% en poids du poids total de la composition. 

Parmi les polym&res ou r^sines cosm^tiques pr€f£r^s pouvant 
6tre utilises en combinaison avec les polym&res constituSs essentiellement 
de motif 8 de formule (I) on pent citer les copolym^res acide crotonique 10%- 

15 acdtate de vlnyle 90% d*un poids mo l£cu laire.de 10.000 ^ 70.000, le copolyia&re 
vlnylpyrrolidone (VF)-ac£tate de vinyle (AV) ayant un poids mol€culaire de • 
30.000 h 360.000, le rapport VP:AV fitant compris entre 30:70 et 70:30, les 
copolym&res de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant des poids mpl^culaires 
variant d' environ 100.000 h environ 1.000.000, tels que par exemple les poly- 

20 ni&res vendue sous la marque "GAFQUAT 734" et'^SAFQEAI 755" par GAF Corporation, 
les polym&res cationiques resultant de la condensatiod de la pip^razine ou de 
ses d^riv^s (1) sur des composes bifonctlonnels tels que ceux dScrits dans les 
demandes frangaises 72 42 279 et 74 27 030 de la demanderesse, les polyamino- 
asides r^ticul^s solubles dans I'eau, tels que ceux d^crlts dans la demande 

25 fran^aise 74 39 242 de la demanderesse, les polym&res cationiques dSrlv^s 
de la cellulose tels que les polym&res vendus sous la marque "JR" ou 
"JR 400" par mim CARBIDE. 
/ Les compositions selon 1 'invention peuvent ^galement constituer 

des lotions structurantes qui' se pr^sentent sous forme de solutlbnB aqueuses 

30 renfermant en plus du polym^re const! tud de motifs de formule (I) £galjement 
un agent restructurant du cheveu tels que ceux citSs dans les brevets 
fran^ais 1 519 979 et 1 527 085 de la demanderesse et en particulier du 
m^thylol- ou du dimSthylol £thyl&ne thiourge, de prif^rence. 
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en une quantity de 0,1 & 57. du poids total de la composition. 

Les compositions selon 1* invention peuvent ggalement constituer 

des crimes de traitement se prCsentant sous forme d'une 6nulsion et conte- 

nant en plus du polymfere constitu6 de motifs de formule (1) un savon et/ou 

5 un alcool gras tel que I'alcool laurique, tetradficylique, c^tylique, ol^ique, 

st£aryllque» isost^arylique, sSpardnent ou en melange, en une concentration 

de 0,1 ^ 3(ft en poids du poids total de la composition et un. fimilsifiant 

choisi parmi les agents de surface non-ioniquep et en particulier les alcools 

en C , ^ C.Q osy^thyl^n^s avec 6 & 40 moles d'oxyde d»€thyl^ne par mole . 
16 18 

10 d'alcool, par exemple I'alcool st^arylique o2^dthylfin6 avec 15 moles d oxyde 
d*£tIiyUne, I'alcool ol&>-c€tylique oxy€thyl^n€ avec 30 moles d"oxyde d'fitl^- 
Ifene; en une concentration de 1 & 25% en poids du poids total de la composi- 
tion, ou parmi les agents de surface anioniques tels que les sulfates d'alkyle 
^ventuellement o3cy^thyl^n€s , comma le lauryl, cfityl et/ou st^aryl sulfate de 
15 . sodium, d'aniaoniuni ou de mono- ou triSthanolamine Eventual lement oxy6thyl6n6 
avec 2 a 40 moles d' oxyde d'€thylfene par mole, tel que le lauryl Sther sul- 
fate de sodium, ou de mono^thanolamine o^^Sthyl&ig avec environ 2 moles 
d' oxyde d'^tl^lene; ces agents de surface anioniques etant presents en une 
concentration de 1 a 15^ en poids du pois total de la composition. 
20 Ces cr ernes peuvent ^galement renfermer des amides gras tels que les 

mono- ou di^thanolamides laurique , ol^ique ou d'acides gras de coprah, en 
une concentration de 0 ^ICQ^et en particulier de 1 a 3% du poids total de la 
composition. 

Cfcs cr ernes peuvent ^galement renfermer en outre des colorants et 
25 en particulier des colorants d'oxydatiou et constituer' des cremes pour teintu- 
res ou des crimes de coloration, 

Les colorants appartiennent & la clas'se des colorants d*oxydation 
auxquels peuvent Stre ajout^ des colorants, directs tels que des colorants 
azolqucs, anthraquinoniques, des derives nitres de la s^rie benz^nique, des 
30 indamines, des indoanilines, des indophenols ou d'autres colorants d'oxydation 
tels que les leucoddrives de ces composes. 

Farm! les colorants d'oxydation utilises il faut citer les para- 
ou ortho ph^yl&ne ou toluyl&ne diamines, les nitroparaph^nyl&nediamines, les 
chloroparaplidnyl fene diamines , les metapMnyl^nc et metatoluylene diamines, le 
35 2,4-diaminoanisole, le m^taaminophenol, le pyrocatechol, le resorcinol, I'hydro- 
quinone, I'a-naphtol, les diamine pyridines et les diamine benzenes. 

Les colorants sent presents de 0,01 ^ IZ. du poids total de la com- 
position. 

Le pH des cremes de coloration est en general compris entre 9 et II 
et elles renferment liabitucllemeut un agent alcalinisaut par exemple I'ammoniaque 
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la mono-, di-, ou tri^thanolamlne. 

Les compositions selon 1 ' invention peuvent ^galement constituer.- 
ime solution pour permanente et renfermer en plus du polym&re constitud de 
notifs de formule (l) des rdducteurs tels que I'acide thioglycolique^ 
5 I'acide thiolactlque^ 

ainai qu'un agent. alcalinlsant et d'autres adjuvants cosotdtiques tela 
que parfumSj opacifiants^ colorants. 

Les compositions cosmdtlques selon l*invention ont un pH de 2 ^ ll. 
Elles se pr^sentent sous forme de solutions aqucuses, hydroalcoo- 
10 liques (renfermant un alcanol ayant de 1 ^ 4 atomes de carbone),de cr&ne* , de 
gel» de dispersion, d' emulsion , d'adrosol, 

Lorsque les compositions sont condltionndes sons la forme d'adro* 
sol on pent utiliser h titre de gaz propulseur le gaz carbonique, 1* azote » 
I'oxyde nitreux, les hydrocarbures volatils tels que le butane, I'isobutane^ 
15 le propane ou de prdf^rence les hydrocarbures fluords (vendus sous le nom 
de FBEON par Du Pont de Nemours) et appar tenant en particulier h la classe 
des fluoTochlorohydrocarbures tels que le dichlorodlfluoromdthane ou Frdon 12 » 
le dichlorotdtrafluoro^ thane ou- Frdon 114 et le trichloromonofluoromdthane ou 
Frdon 11. Ces propulseurs peuvent &tre utilises seul's ou en combinaison et 
20 on peut employer en particulier un mdlange d.e Frdon 114--12 dans les proportioos 
variant de 40:60 2k 80:20« 

Le proc^dS de traiteroent du cheveu ou de la peau est essentielle- 
25 meat earactdrlsd par le fait que' 1' on applique sur les-cheveux ou sur la peau 
una coDfvosltion telle que ddfinie ci-dessus en quantitd suffisante pour con- 
dltionner le cheveu ou. la peau. 
J Les examples qui suivent sont destinds ik illustrer 1 'invention 

sans pour autant la limlter. • 
30 Le tableau I cl-dessous est destind h. illustrer, h la lumi^re dea 

examples 8 et 18, la prdparation des polym&res utilisds selon 1' invention. 

Ce tableau comprend successiyement les indications relatives & 
la. structure du composd de formule II, du coroposd de formule III^ du solvant 
utilisd au cours de la rdaction, de la tempdrature de rdaction, de la dur^e 
35 du chauffage, de 1 'aspect du produit final Isold selon les indications de 
I'^exemple 8 et en fin de sa viscosity absolue dans I'eau d 1% ^ 25°C. 

Le. tableau II illustre les motifs de foriomle (l).obtenu8 par 
rdaction des composds de formule (II) et (III), selbh le tableau I. 

Le tableau III est relatif aux propridtds des polym&res constltuds . 
40 par les motifs deformule (l) et indique les rdsultats d*un test de compatlbilltd 
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avec un ag^t teasloactif janionlqae. 

On coDsid^re qu'un compost selcm 1* invention est con^atlble 
avec les agents tensioactifs anioniques quand 3,5 g de ce compost se solubili- 
sent cca^l&teinent dans 250 g d*une solution de lauryl sulfate de trl^thanolamine 
5 a 2(a. 

La resistance aux solutions alcalines a £t£ dgteniiin€e par 
rapport & una solution d*hydroxyde de sodium d^clnonnale et expzimSe en ml 
de nam 0,1 H par gramme et par mllUSqulvalent de polym&re. Four effectuer 
cette determination, 200 mg de pol^&re ont €t6 dissous dans 20 ml de NaOH 0,1 V, 

10 ^ une teaaperature de 20*C ou de 90**C, pendant une dur€e de 5, 30 ou 60 minutes. 
On a enaulte dos^ la quantity de NaOH restante par du HCl 0,1 N et on a 
determine par difference le nombre de ml de NaOH 0,1 N consamoe par le polym&re. 

Les results ts des essals de con^atlblllte avec les agents 
tensioactifs anioniques et de resistance h une solution d'bydroxyde de sodium 

15 figurent sur le tableau III qui comporte 5 colonnes. La premiere colonne Iden- 
tlfle le polyH^re par le numeto de I'exeinple. La deuzl&me colonne IndLque la 
coc^tlblllte avec les agents tensioactifs anioniques par un slgne (+) et la non- 
conpatiblllte par un slgne (-). Les trolsleme, quatrl^ioe et dnqui^ colonnes 
concement la resistance h une solution NaOH 0,1 N. La troisi^ colonne Indlque 

20 la ten^rature de la solution et la duree de contact. Les quatrifee et dnqul^me 
colonnes indlquent le nombre de ml de NaOH 0,1 N consommes respectlvement par 
1 grannie et 1 mllliequlvalent de polym^re. Le polym^re est d'autant plus degra- 
dable (molns rdsistant) en presence 'd*une solution alcallne que le nomlire de ml 
de RaOH 0,1 H est plus eieve. 

25 On a compare les pblym&res prepares selon les examples 1 ^ 20 

de la presente demande h un polymere de reference connue, constltue par le 
motif recurrent de formule : . 



30 



1^3 ^ p 



I 



cr 



I 



CI 



Le tableau HI indlque : (1) que tons les polymferes prepares 
selon les exemples 1 a 20 sont compatibles et que le polymere de reference est 
Incompatible avec les agents tenslo-actifs anioniques ; (2) que le polym&re 
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dtt r££6reixce plac^ dans les conditions les plug s^v&res (30 minutes h 90**c) 
eat beaucoup moins d^gradable par les solutions alcalines (consomme beaucoup 
molns de HaOS 0,1 N) que les polym^res pr^par^s seldn les examples 1 4 20 
de la presente demande. 

5 Preparation du compost de I'exemple 8 

A une dispersion de 239 g (1 mole) de bi8-(chlorac€tyl) 
pip^rasine dans 500 cm3 de methanol, on ajoute rapldement 130 g (1 mole) 
do l,3rbiB-(dimgthylamino) propane.. Le milieu r^actionnel est chauff^ h 
reflux de solvant sous agitation pendant 2 beures.' XI est alors trouble et 
10 trfes visqueux. Le polym&re est pr^cipit^ de sa soluticnr dans un grand exc&s 
d'ac^tone. Apr^s essorage et s^chage, on obtient une poudre blanche. Sa 
viscosity absolue mesur^e dans l*eau a 1% a 25*^0 est de 2|24 cP (centlpoises). 

Le polym&re alnsi pr^par^ presente le motif recurrent suivant ; 
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Preparation du compost de I'exenple 18 

A 100^^ de solution aqueuse contenant 40 »3 g (0^179 mole) de 
dicblprhydrate de cystamine, oa ajoute 2i temperature ambiaate 35 sS g (Oj358 
molf ]^,de soude h, 40%. 

A cette solution maintenue entre 5 et lO^Cj on ajoute par frac* 
tions et altematlvement 40,45 g (0,338 mole) de chlorure de cbloracStyle et 
35,8 g (0,358 mole) de soude h 40K« Le cranpos^ chercbS pr^cipite au cours de 
1* addition, Le milieu est maintenu sous agitation, h temperature ambiante, 
pendant une beure apr^s la fin de I'addition. 

Apr^s filtration, lavage ^ I'acdtone, et sficbage, on recuellle 
28 g de R,N"-bi8-(cbloracetyl) cystamine. C*est un solide blanc de PF = 117'C. 
Analyse eiementaire : 



Calcuie (%) Hesure tt) 

C 31,47 31,37 

H 4,5 4,7 

H 9,18 9,13 

CI 23,17 23,26 

S 20,98 21,17 



A 25 ml de mgtbanol contenant 15,25 g (0>05 mole) de N,Ni'bls-(cblo- 
racetyl) cystamine, on ajoute 6,5 g (0,05 mole) de 1-3 -bis- (dime tbylamino) 
propane, puis on cbauffe le milieu 3 beures ^ reflux de solvant. 

Le polym&re. est isoie de sa solution par precipitation dans 200 ml 

d 'acetone. 

Apr&s essorage et secbage, on obtient une poudre blanche. 

La viscosite absolue, mesuree dans I'eau ^ 1%, est de 3,58 cps. 

On verifie par chromatographie en couche mince 
que le polym^e mis en coatact avec un exc&s d'acide tbioglycolique en milieu 
amnoniacal, .se degrade instantanement^ 



(PP = point de fusion) 
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lABUBAD II - FOBMDLE DES FOLYHBRES 



Exenple 



MOTIF CONSniDTIF DO FOCIMEBE 



f3 f3 
tJI —7\ CH 



CH3 



CQOCH^ • C - CHj, - 0 - CO - CH^ 



- 7JI CB - (CH_), -vJl — CH, - COO(CH,),- 0 CO CH, 



P3 



r • I 



CII3 



5% 



I 



CH^ 



I 



-ja » <CBL^?i iSjN ^CH,\ " COOCH -C -CH, O CO (CH.), 
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Xxemple 



MOIIF GONSTITDTIF DU POLYMEBB 



CH3 



CH3 



ii^ — CH— (0^)2 — 



N CH« - CO N 



»^ ^ CO - CH^ - - 



?«3 



-— N (CH,), N -CBL 

%| cO ®| cf 

L 



CO N N CO - CH^ 



CH« 



C]^ 



CH. CHj • 



CH, - CO N N CO. - CH^ 
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R CO 



CHj. 
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Szea^lc 

MOTIF CORSTIXDTIF DU FOLIMEBE 



11 



CH3 



CH3 CH3 
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_ CH3 CH3 



p p 
i— H (CH^)- H CH, - CONH-(CH»),- MHCO - CH, 



™3 ™3 



p . . p • 



® I cP ®| cP 

_j CH3 CH3 
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R CH — (CH,), - N - CH, - COHH -(<ffl-;), - NHCO - CH, 

®| cP ''®|cP 
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Bxemple 



MOTIF CONSTinrriF DU POLIEMERE 



^ N CH^ ' " ^ " ^ " ^-^^^ "^*^^2 " " ^ 

I cP I cP 

CH^ CH^ 



- — N (CE,), N CH, CONH - CO - NHCO - CTL 

■©IcP ®|cP 

CH3 



CH, 

I 



CH^ 



CHg 



CHj - CONH (CH2)2 -S S - (CI^)2"RHC0-C1^- -» 



CH. 



[® CH2-CH=« CH-CH2®N ^^--CT^^CO-: 



^3 CI® 



I 

CH^ 



-(CH2)2 SH - CO - CH^- 



- CH« 



Nr— CHj'OsC-CHj 

L cP 



-CH, 



— CH^ -CO-NH- (GH« -»H-CO"CH« 



I c 
CH3 
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EXEMPIES D 'APPLICATION 

EXKMPLB H** A.l • 

On prepare un shanpoolag de composition salvanCe : 

- Conqpos^ de I'exemple 6 , 1 g 

- Hydroxyde d'alcoyl (C^^-C^g) dimfithyl carboxym^thylammoiiipm 

veada sous la marque '^Dehyton AB 30" par la socl^t^ Henkel IQ . g 

- Chlorure de trim^thyl cfityl anmoalum 1 g 

- Alcool laurique oxy^tltyl^d h 12,5 moles d'oa^de d'^thyl^e 5.? g 

- 01^thanolamldes d'addes gras de coprah 3, g 

- Parfum 

- Colorants 

-Kau q.s.p. .100, g 

pH amend 1 6,5 avec la tridthanolamlne. 
BXBKPUS A.2 

On prdpare lin shan^oolng de coo^ositlon suivante : 

- Composd de I'exenple 4 1 g 

- R-CaOH-CH2-0 (C^-CH0H-CH20)^ H ' 10 g 
R : mdlange de radlcaux alkyle en C^-C^^ 

n : repr^sente une valeur statistlque moyenne d'environ 3,5 

- Dldthanolamide laurique 3 g 
" Colorants . 

- Parfum 

-Eau q.slp: 100 g 

pH = 6,2 
EIEMPIg A,3 

On prdpare un sbampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 3 0^5 g 

- R-CH0H-CH2-O(CH2-CH0H-CH2-O)^ H . * 10 g 
R : mdlange de radicaux alkyle en C^'Cj^ 

n ; reprdsente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- pidtbanolamide laurique 3 g 

- Colorants 
• Parfum 

•,Eau q.s.p. 100 g 

pH = 7 . 
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On prepare un shanqpooing de conipositlon suivante : 

- Con^osd de I'exen^le 2 - 1 g 

- Alcoyl (C^-Cj:^) sulfate de trl^thanolamlne 10 g 

- Di€thanolamlde laurique 2 g 

- Hydroxypropylm^thyl cellulose ^ o,-2 g 

- Faxfum - • . 

- Colorants 

-Eau q.s.p. 100; g 

. pH = 7,0 
EXSMPUS ir A, 5 

On prepare un shaapooing de composition siiivante : 
^ CoD^os^ de I'ezenq^le 18 X,2 g 

Alcoyl (C^-«j^) sulfate de tridthanolandne 12 g 

Di^tiianolamide laurique 2 g 

- Far£ua 

- Colorants 

- Eau q.8«p. jjQQ g 

pH « 6,8 
EXEMHJB H** A,6 

On prepare uh shan^ooing de composition suivante : 

- Coo^oag de l*exeixq>le 8 q^q g 

• Hydroiqrde d 'alcoyl (Cj^'C^g) ^^^^X^ carbo3cym6thylammonium 

vendu par la socidtS Henkel sous la marque '*t)ebyton AB 30" lO g 

- Alcool laurique oxydthyldnd h 12,5 moles d'oxyde d'dtl^Une 5 g 
» Si^thanolamldes d'acide gras de coprah 3 g 

• Chlorure de trln^thyl c€tylammc»ium x g 

• Pardtai 

• Colorants . 

-Ban q.s.p. lOO g 

pH = 6,0 . • 
EXEHM H° A.7 

On prdpare un shampooing de composition suivante : 

- Con^osd de l^exen^le 12 0,7 g 

- Alcoyl (Cj2"Cx4) sulfate de tridthanolamine 12 g 

- Didthanolamide laurique 2 g 

- Hydros^ropylmdthyl cellulose o,2 g 

- Farfum 

- Colorants 

- Eau q.s.p. XOO s 

I« * 7,6 g 
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On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Cooposd de I'exemple 11 

- tourylsulfate de sodium oxy^thyl&i^ avec 2,2 moles 
5 d*Qxyde d'^thyl&ne 

- Didthanolamide laurique 

- R-CHOa-CH^-O-XCH^-CHCH-CH^O)^ H 

R « melange de radicaux alkyle en C^-C^^^ 
n = valeur statistique moyenne d'environ 3,5 
10' - Parfum 

- Colorants 

- Bau q.s.p. 

pH ajust^ ^ 6 avec I'acide lactique. 
K3BMPIJB A. 9 

•^^ On prepare un ahani|»ooing de composition suivante : 

Compost de I'exenple 10 

- Alcoyl (Cj2"Cj^^) sulfate de trifithanolamine 

- Di^tbanolamide laurique 

- Qydroxypropylm^thyl cellulose 
20 - Farfnm 

- Colorants 

- Eau q.s.p. 

pH ajust^ It 7 avec l*acide lactlque. 

BfflMPI^ A, 10 

25 On prepare un shampooing de coiiq>osition suivante : 

- Compost de I'exemple 9 

- Alcoyl (C^2'^14^ sulfate de tri^thanolamine 
/ - R-CH0H-CH2-0(CH2-CH(HI-CH20)^ H 

E B adlan'ge de radicaux alkyle en C^'C^ 
30 n ^' reprfisente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5 

- pi^thanolamide laurique 

- Par f urn 

r Colorants 
-Eau q.s.p. 

33 * pH amen^ ^ 7 avec tri^thanolamine. 

EIEMPLE H? A. 11 

On prepare un shampooing de composition suivante : 

- Compost de I'exemple 8 

- Alcool laurique oxy6thyl4n6 h 12,5 moles d'oxyde d'^thylfene 
40 - Di^thaaolanide laurique 



1,5 g 

10 g 

2 g 

5 g 



100 g 



0,6 g 

10 g 

2 g 

0,2 g 



100 g 



2 
10 
5 



100 



g 

s 
g 



0,8 g 
3 g 
1 S 
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- R-CHOH-Cfl^-OCCH^-CHOH-CH^O)^ H 10 g 
& » melange de radlcauz alkyle en C^-C^^ 

n reprfiseiite one valeur statistlque noyenne environ 3,5 

- Far£um 

«- Colorants 

r Aclde lactlqne qsp ^6 100 g 

. - Bau q.B.p 

KMPLB IT A. iz 

Id On prepare un shas^ooing de cooposltion suivante : 

- Covpos^ de I'ejcenrple 7 1 8 

- Lanryl^ther de polyglyc^rol 8 g 

- R*Ca0H-C^-O(CH2-CH0H-CH2O)j^ H 5 g 
R «t B^lange de radlcaux allele en C^'^^z 

15 n zepr^sente une valeur statistlque moyenne d' environ 3^5 

- Bl^tliaaolaialde laorique 2 g 

- Parfum 

7 Coiormts 

£au q.8,p. loo g 

20 tfH 7,3. 

EOSMPIg ir A, 13 

On prepare un shampooing de conq^osition suivante : 

- CoD^osd de I'exen^rle 15 0,3 g 

- Alcoyl (C^^C^^) sulfate de tri^thanolandne 15 g 
.25 - Hydroa^ropyl mgthyl cellulose . 0,2 g 

- Bi^tbaaolantlde lanrique 2 g 

- Parfum , . 
J <- Colorants 

- Kan q.a.p. - . 100 g 
30 pH 7,4. 

mMPUK y A, 14 

On prepare un shampooing de coiqiosition suivante : 

- Compost de I'exen^le 13 1 % 

- R-CBOH-CH^-OCCHj-CHOH-CH^-O)^ H 5 g 
35 R ^ mdlange de radlcaux alkyle en 

n = valeur statistlque moyenne d* environ 3,5 

- Bi^thanolamide d'acides gras de coprah 3 g 

- Hydroxyde d' alcoyl tCj^^^^ig^ dimethyl , carhoxymethylammonium 

vmdu par la 8oci€t£ Henkel sous la wsrque '*Dehyton AB 30" 10 g 
40 * Chlorure de trimSthyl c€tyl ammonium ' 1 g 
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- Farfum 

- Colorants 

- Sau q.a.p. . 100 g 

pB 7. 
5 KSKMPlg A. 15 

On prepare un shampooing de coioposition sulvante' *: 

- CooqpoB^ de I'exenple 14 ' . 2 . g 

- E-cacm^cH^'O (o^-choh-cHj-o)^ h lo g 

R » melange de radlcaux alkyle en Cg«-Cj^ 
10 n fepr^sente une valeur statistique moyenne d'envlron 3,5 

- i^urylgther de polyglyc^rol ' . * 5 g 

- DidtluBiolamide laurlque 1 g 

- Parfum 

- Colorants 

15 -Kan q.e.p. lOO g 

pH aoaeng h 6 avec aclde lactlque. 

Las shampooings des ezemples 1 ^ 15 se prSsentent sons fonoe 
llquide lljaplde. lis assurent un bon ddD^lage des cfaeveuz moulll^s. Apr^s 
a^ehage, lea cbeveux sont doux, brlllants et nerveux. 
20 KXgKPtE ir B. 1 

Lotion de inlae en plis - . 

On prepare la conpoaltion sulvante : ' 

- Compost de I'ex^nple 14 0,5 g 

- Copolymdre polyvinylpyrrolidone quaternaire iayant un 

25 FK de l«00O.000 coomer da lis ^ sous la marque "Gafquat 734" 

denature 

par la socidt^ General Aniline 0»5 g active 

- Polyaminoamide (aclde adipique/dldttiyl^e triamlne) 
rdticul^ & I'aide de 11 moles d'dplchlorhydrine pour 

loo gio u peaents basiques • ^ -0,5 g 

30 - Chlorure de cdtylpyrldinium 0,2 g 

- Alcool ^thylique q.s.p. 10* 

- Parfum 

- Colorants 

- Aclde tartrique q.s.p pH » 7 

35 -Kau q.s,p 100 cc 

Appliqu^e sur des cheveux lavds, cette lotion £acllite le d6i£lage. 
Apr^ adchage et mise en plis, les cbeveux sont doux et fadles h coi££er« 
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BXEMPLE B, 2 

En ren^la^ant dans I'exemple B.l. 
* 0»5 g de coopos^ de l*exemple 14 par 
0,6 g de compost de I'exeiqile I5> et en ajustant le ylB h 7 par de 1/acide lactlque 
5 on obtient une lotion de mlae ea plis ayant des propria t^s slmllaires. 
EXEMPLE B; 3 
•Lotion pour le bruskLng 

On prdpare la coinpositlon sulvante : 

- Composd de I'exemple 13 0,3 g 

10 - Bromure de trlm^thyl c^tylaiDmonlum . 0,2 g 

- Adde tartrique qsp pH 6,5 

- Eau.q.s.p* 100 cc 

Appllqu^e sur dee chevenx senslbllis^, cette lotion facilite 

le dSAfilage des chevenx moulll^s. 

Les cbeveux £tant coif £€& suivant la technique du brusMngj cette 
15. lotion favorise le passage de la brossej laisse les cbeveux donx et soyeux 
avec one bonne tenne» 
EXKMFI^ ir B« 4 

En remplacaht dans l^exemple B. 3 

0,3 g de compost de I'exemple 13 par 

20 0;7 g de composd de I'exemple 14* et en ajustant le pB a 6 par de I'aclde lactlque 
cm obtient une lotion pour le brushing ayant des propria t^s sintilaires. 

EXEMPUB ir C, 1 



Cr^me pour teinture d*oxydation 





" Compbsd de I'exemple 14 


5 g 


25 


- Alcool c^tyl st^aryllque 


20 g 




- Di^tfaanolamide olSXque 


4 g 




- Cdtyl st^aryl sulfate de sodium* 


3 g 




- Alcool Btdarylique dthooyld h 15 moles d*03grde d'dthyl&ne 


2,5 g 




- AaiBoaiaque h 22^ B ' 


10 ml 


30 


- Acide ^thyltoe diamine tdtraacStique vendu sous la marque 






"TMLOT B" 


1,0 g 




Colorants : 






Sulfate de mdta diamino anisole 


0,048 g 




R^orcine 


0,420 g 


35 


* M^taaminophdnol base 


0,150 g 




- Ritro paraph&iyl^e diamine 


0,085 g 




7 Faratoluyl^e diamine 


0^004 g 




' - Eau q.8.p. 


100 g 
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EXEHPLE C> 2 

Crfeme pour teinture d'oxydation 

- Cixapos^ de I'exemple 6 3,0 g 

- Alcool c^tyl st^aryllque 72 g 
5 " Dl^thanolamide ol^tque 5,5 g 

- C6tyl st^afyl sulfate de sodium ' 3,5 g . 

- Alcool st^arylique €thoxyl6 3t 15 moles d'oxyde d'fithylfene , 2,0 g 

- Amnoniaque h 22"B 10,0 ml 

- Aclde ^thyl^ediamine t€trac€tique vendu sous la marque 

10 ••IRILON B" 1.000 g 
Colorants 

- Sulfate de m^tadiamino anisole 0,048 g 

- R^sorclne 0,420 g 

- m^ta aminophinol base 0,150 g 
15 - Nltroparaph^hylfene diamine 0,085 g 

- Paratoluylfenediamine . . 0,004 g 

- Eau q.s.p. 100 g 
EXEMPLE C. 3 

Cr^me pour teinture d'oxydation 

20 - Compost de I'exen^le 8 4,0 g 

- Aleool c€tyl st^arylique - 19,7 g 

- Di^thanolamide ol^lque 4,8 g 

- c^tyl st^aryl sulfate de sodium 3»2 g * 

- Alcool 8t€arylique dthoxyU a 15 moles d'os^de d*£thyl&ne 2,S g 
25 Ammoniaque ^ 22" B 10,0 ml 

- Acide ^thylfene diamine tetracdtique vendu sous la marque 

"TRILON B'* 1,000 g 
/ Colorants : 

- Sulfate de mdta diamino anisole • 0,048 g 
30 - Msorcine 0**20 g 

- M^taaminoph^nol base 0,150 g 

- Nitroparaphenylene diamine . 0,o85 g 

- Para toluyl&ne diamine 0,004 g 
r Eau q.s.p. 100 g 

25 ' On melange 30 g de crerae de I'exemple C.l, C.2 ,ou C.3 avec 45 g 

d'eau oxyg€n€c a 6% (20 volumes). On obtient une crerae lisse, consistante, 
agrkable h 1 'application et qui adhere bien aux cbeveux. Aprfes 30 miiiutcs de 
pause on rince. Le cbeveu se d&nSle facilement et le toucher eat soyeuz. 

... On fait la mise en plis et Ibn s^che. Le cheveu est brillant, nerveux, il a dn 
40 corps, du volume; le toucher est soyeux et le dfettSlage facile. Sur cheveux ^ 
lOOX blancs, on obtient un blond. 
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KXEMPLE C, 4 

Llqulde amnooiacal gSllfiant pour teintun d'oxydatloa. 

- Coopoa^ I'exec^le 14 2 g 

- Lattryl sulfate de trl^thanolamlM (40% mati&re active) 4 g 

* Oct7l-2 dodicanol commerclaliai aoua la marque '%utanol 6" 

. par la aocl^td Henkel 8 g 

- Di^thanolamlde ol^ique 8 g 

- Alcool ol^oc^tyllque oxySthyl^g ^ 30 moles d*oxyde 
d'^thyl^oe^ commercialism sous la marqae "Hergital OC 30** 

par la soci^tS Henkel 3 g 

- Adda ol^ique . . 21 g 

- Alcool tenxyliqiie .12 g 

* Alcool ^t^llque h Sff" lO g 

- ABMtiaqne ^ 22'* B 19 ml 

- Acide ^thyltee dlamliie t^trac^tlque vendu sous la marque 

"imos B" . 3,0 g 

Colorants t • 

- Para amino ph&ol base 0,30 g 

- R^orcine 0,65 g 
, - H^ra amino ph&iol base 0,65 g 

- Paratoluyltee diamine 0,15 g 

- Bisulfite de sodium d » 1,32 1,2 g 

- Ban q.s.p^ 100 g 

Oa melange dans un bol 30 g de cette formule avec 30 g d'eau 
037g&te h 6% (20 volumes). On obtient une cr^me gSlifiee, consistante, 
agf^able k l^appllcatioa et qui adhere bien aux cheveux.On l*applique k l^alde 
d'un pinceau. On laisse pauser 30'^ 40 minutes et I'on rince. Les cbeveux 
se ddsftlent fadlement et le toucfaer est soyeux. On fait la mise en plis et 
l*aa s&cbe. Les cheveux sent brillants, nerveux, lis out du corps, du volume; 
le toucber est soyeux et le d&n&lage facile. Sur cbeveux 100% blancs on 
obtient une nuance blond dair dorS. 

Bxgigig y D, 1 

CrhoB capillaire traitante 

Coo^os^ de I'exeniple 14 1- g . 

- Alcool st^arylique oxydthyl^e k 2 moles d'oxyde d* ethylene 

vendu sous la marque de BRU 72** par la sod^tig Atlas 15 g 

- Alcool laurique 2 g 

- Acide tartrique q.s.p pH 5 

- Ban q.s.p 100 g 

On ai^ique cette cr^ sur cheveux propres, huraides et essor^s, 

en qnantitd suffisante (60 ^ 80 g) pour bien impr^guer et couvrir la. chevelure. 
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On lalsse pauser 15 ^ 20 minutes et l*oa rince. tea cheveux . 
mottili^s 8ont doux et faclles h, d^ler. 

On fialt la mlse en pUs et I'on s^che sons casque.' 

Les cheveux s^ch^s se d&n61ent fadlement et pnt un toucher soyeux; 
lis scat brlllants, nerveux et out du corps et du volume. 
KXKMPIg N° E. 1 

Lotion structurante (application sans rin9age) 
On melange : 

Folds pour poids du composd de I'exemple 14 avec .du 
dlm^thyloljbthyUne thiourge. 

On introduit avant utilisation : 

0»6 g de ce melange dans 25 ml d*edu k pH 2,5 ajust€ avec 
l*acide chlorhydrique. 

On applique le melange sur cheveux lav€s et «ssor€s avant de 
procdder h la mise en plis. 

Les cheveux se d€m81ent fadlement, le toucher est soyeux. 

On fait la mise en plis et I'on s^che. Les cheveux sont brillants^ 
nerveux, lis ont du corps et du gonflant (du volume), le toucher est soyeux, 
le ddnSlage facile. . * 

mmPLB ir g. 2 

Lotion structurante (avec rin9age) * 
On melange avant utilisation : 

2 g de dim^thylol dthyl&ne thioor^e avec 25 ml.d'une solutioa 
coatenant • 

- Compost de I'exemple 14 4 g 

- Acide chlorhydrique q.s. pH 2,5 

- Kau q.s.pl loo ml 

On applique le melange sur cheveux lav^s et essor^s. On lalsse 
paoser 10 minutes et I'on rince. Le dgn^Iage est facile, les cheveux ont un 
toucher soyeux. On fait la mise en plis et I'on s^che. Les cheveux secs.se 
d^lent faci lament, lis sont brillants, nerveux,. et ont du corps et du gon- 
flant. 

EXBMPlg W F. 1 

Lotion protectrice avant permanente. 

- Compost de i'exemple 14 2,3 g 

- Bromure de tdtradiScyl trim^thyiammonium 0,13 g 

- Colorant 

- Ferfum 

- Acide maldique q.-s.p. pH 7,5 

- Bau q.9.p, .100 ml 
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EXEMPIg y F, 2 

Ea rempla^ant dans I'ezes^le F. 1 
2,3 g de con^os^ de I'exen^le 14 par 

2,5 g de compost de I'exeiEple 13, on obtlent une composition ayant des 
5 propria t6fl similaires. 

Ces lotions s*appliquent. sur la chevelure pr^atablement lav^e 
et essor^. Elles facilitent le d^n^lage et rendent les cheyeux pins lisses. 

Apr&s realisation de la permanente, on constate- que les cheveux 
sent plus doux, les polntes notsmment res tent parti culi^rement lisses. 
10 La force de frisure n'est pas modifi^, elle n'est pas £rein€e. 

Apr&s sSchage, les cheveux ne paraissent pas sensibilisds. lis 
sdnt brillants, lisses et tr&s doux. Cet effet est parti cnli&rement net sur 
les cheveux sensibilis^ ou colorSs. % 
EXEMPU ir F, 3 
15 Lotion apr&s d^frisage alcalin* 

* Coaipos£ de I'exeinple 14 

- Chlorure de dilanryl dindthylanmaniuni, vendu sous la 
inarque *'Noramium H 2 C" par la soci^t^ CECA-Prochinor 

- Lanoline oxyithyl^de 
20 - Colorant 

- Farfum 

• Acide tartrique q.s.p. pH 6 

- Eau q,B,p. 
BXEMPIE F. 4 

.25 .En remplagant dans I'exemple F* 3 

3,2 g da casapos6 de I'exemple 14 par 
3 g du coD^osfi de I'exemple 15,- 
j on obtient une composition ayant des propri^tSs similaires. 

La lotion F. 3 ou'F. 4 s 'applique sur la chevelure lav^e et esso* 
30 r^e apr^s un d^frlsage alcalln. Elle facilite le d&nSlage,' am€liore la douceur 
des cbeveux et les rend plus lisses « 

Apr^s s£chage, lea cheveux res tent lissent, brillants et doux au 
toucher. Cet effet est particuliferement net sur les cheveux colorSs ou sensi- 
bilisds. 

35 Cette lotion peut €galement gtre utilisee avant chaque mise en plis, 

Elle facilite le d&ndlage et amSliore 1' aspect cosm^tique de la chevelure. 



3,2 g 

0,3 g 
1>2 g 



loo 
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EIEMPtE r G. 1 
permanente* 

1**} Liqulde r^ducteur : 

- Compost de I'exen^le 14 . i^i g 

- Aclde thloglycollque 4 

- Aclde thiolactlque 2 g 

- Amaoalaque ' ^ g 

- Trl^thanolamlne 3«7 g 

- Opaclflant. 

- Parfum 

- Eau q.s.p. IQO 
2**) Liqulde Ifizateur : 

- Eau oxyg£n<§e q.s.p. 7^8 volumes 

- Colorant 

- Parfum 

- Chlorure de dllauryl dim^tliylaiiiaonluni^ vendu sous. la 

marque "Noramium M 2 C" par la socl£t^ GECA-Prochinor. 0,4 g 

" Bau q.s.p. - IOq mi 

Appllqu^e sur des cheveux tr^s senslbills^s^ cette permanente doone 
une frisure force, mats avec un 6tat cosmStique tr^ boa. Les cheveux sont 
doiix de la radne h la pointe, et apr^s s^chag^ tr^s brillants. 
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REVENDICAIIOyS 

1« Cooposltion cosmStique destin^e au traitement des cheveux ou de la 

peau, earaet^rlade par le fait qtu'elle coatleiit au raolns un polym^re de poly- 
amonlttm qnatexnalre coastitufi eaaentlelleaent de aotifa repr^aentfia par la 
fomile (I) : 



CO - B - OC 



- 



(I) 



dana laquelle : 

A'd^aigne un radical alcoyUne^ hydroxyalcoyltoe, alc^nyltae ou alcynyUne/ 
llnteire oo raadfl^ ; 



B d^aigne : 



(a) un reste de glycol de formule - 0 ** Z - 0 - 
. Z d^slgne un radical hydrocarbon^ lin£alre ou ramiflS 
ou un groupement r^oadant aux fonnules 



ou 



CH,-CH- 



ou X et y d^slgnent un nombre entler de 1^ 4 repr^sentant un 
degr^ de polyindrlsatlon d^fini et unique ou on nombre^elcon« 
que de 1 d 4 repr^sentant un degr^ de polymiSrisatlon noyen ; 
(b) un reste de diamine bis-aecondaire tel qu*un d£riv£ de la 
pip^razine de formule : 

- I T J f - ; 
(e) un reate de diamine bia-prlmaire de £ozmule : 



- Nfl - Y - NH - 
ou Y d^slgne un radical hydrocarbon^ lin^aire ou ramifi^ 
ou le radical bivalent - CHj-CH^-S-S-CH^-CH^- ; 

(d) un groupement ur£yltoe de formule - NH - CO - NH - 
d^igne un radical alcoyle ayant de 1 4 atomea de carbone ; 
d^aigne un radical hydrocarbon^ lin^alre ou rapiifig comportant de 1 ^ 12 
atomea de carbone, lea radicaux peuvent ^galement former avec A 
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et les deux atomes. d*azote, un radical bivalent de formule - ^ ^ - cm 

; X d^algne un halog^nure et, en partlculler, ; 
broBure ou chlorure, n d^slgne le nombre 1 ou un nombre. entler de 3 ^ Iq^ • t - 
2,' Composition cosm^tlque. selon la revendlcatlon 1 eontenant 

5. ' ^galement au nolna un agent de surface. 

3« Composition casm^tlque selon les revendlcatlons 1 et 2 caract^* 

ris^e par le fait que A dSsigne un radical alcoyl^ne, hydroxys Icoyl&ne, 
alc^nylfene ou alcynyl^ne, eontenant de 2 ^ 10 atomes de carbone. 
4. Composition selon les revendlcatlons I, 2 .ou 3, caract^rls^e par . 

10 ' le fait que A d^slgne un radical ^^thyUne, propylene, m^thylpropyl≠ buty- 
l^ae» m^tllylbutyl^ne, hexam6thylfene» octam^thyl^ne, d^caiii^thyl^ne» hydroa^pro- 
pyt^he, butenyl&ne ou butynyl^ne. 

5« Compoaltion selon I'une quelconque des revendlcatlons 1 & 4« 

caract^ris^e par le fait que d^signe un radical m^thyle. 
15 6« iVomposltlon cosm^tlque selon I'une' quelconque des revendlcatlon 1 

caractdrls^e par le fait qu*elle contlent un polym&re polyanmonlum 
quatemalre r^pondant & la formule I dans laquelle B deslgne uri reate de glycol 
de f ornile -0-Z-0-, 

A , • R2 « 2 ,n, X ayant les significations indiquees dans la revendlcatlon 1. 
.7. Composition cosmStlque selon I'une quelconque des revendlcatlons 1 

1$ , caract£rl8^e par le fait que le polym&re polyammonlum quaternalre 
r^ond k la formule X dans laquelle B deslgne un rest*e d'un derlv£ de la plp6* 
raslnetA f R| • ^2 »-* ^ ^y*"^ la signification Indlqu^e dans la revendlcatlon 1. 

Composition cosm^tlque selon I'une quelconque des revendlcatlons 1 
k 5, caractdrls^e par le fait que le polym^re polyammonlum quaternalre 
r€pond h la formule X dans laquelle B deslgne un reste de diamine bls-»prlmalre 
de fomiile - NH - Y - NH - • 

A ( R| f. ^2 » ^iR I X ayant la signification Indlqu^e dans la revendlcatlon 1. 

3Q 9. Composition cosm^tlque selon I'une quelconque des revendlcatlons 

1 & 5, caract^ris^e par le fait que le polym&re polyammonlum quaternalre 
r^pond h la formule I dans laquelle B deslgne un reste urgyUne de formule 
-.m-CO-RH- 

10, Composition cosm^tlque selon la revendi cation 6. , caract^rls^e 

35 P^^ tait que Z deslgne* un groupement 

-(CH,-CH^0) -CH,-CH,- ou (CH,-Cl!-0)— cn,-Cll- 
ZZxZZ 2| y2j 

OU X et y ont les significations Indlqu^es dans la revendlcatlon 1. 
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11^ Composition selon l*unc quelconque des revendicatlons 1 9, 

cAract^rtflfic par le fait que Z et/ou Y d^signe un radical alcoyl&ne ayant de 
2 ft 10 a tomes de carbone. 

12. Composition selon la revendication caractfiris^e par le fait 

que Z et/ou Y d^signe un radical 6thyl&ne^ propyl&ne, dim6thyl-2,2-propylfene, 
butyl&ne, hexam^thyl^ne, octam^thyl&ne ou d^camfithylene. 

Composition cosm^tlque selon/ revendicat ions lou 2, caiact^rls^e xar 
le fait que le polym&re da polyammonium quaternaire r^sulte de la polyconden- 
sation d'une diamine bis-tertiaire de formule : 

/• 

H-A-H (11) 
/ \ 

avec un compost bls-rhaloacyl^ de formule : 



X - (CH,) - CO - B - OC - (CH->^ - X (III) 
2 n 2 n 

dais laqueUe A,R^ , X , B ec n ont la signification indiqu^e dans la 

20 revendication 1. 

lA. Composition cosm^tique selon l*une quelconque des revendicatlons 

1 ft 13, caractfiris^e par le fait que ledit polymfere est present dans une 
proportion de 0,1 ^10% en poids du poids total de la composition. 

Composition cosm^tlque selon I'une quelconque des revendicatlons 
25 I 14, caract^ris^e par le fait qu'elle se pr^sente sous forme d'une solution 
aqueuse^ hydroalcoolique^ de crftme, d*£mulsion ou d' aerosol contenant des ' 
- adjuvants habltuellement utilises- en cosm^tique choisls patmi des agents de 
. J surface anioniques, cationiques, non-ioniques, amphotercs, des polym&res 

anioniques, non-ioniqoes bu amphot&res, des polym&res cationiques ayant une 
30 structure diff£rente du polymftre (I), des parfums, des colorants^ des agents 
conservateursj des agents s£questrants, des agents ^paississants, des agents. 
^DulsifiantSf des agents adoucissants. 

16. Composition cosm^tique selon l*une quelconque des revendicatlons 1 

ft Is, caract^risde par le fait que le pH est compris entre 2 et 11. 
35 17. Polym&re polyammonxum quaternaire constltue essentlellement de 

motifs reprSaent^s par la formule (l) : 
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10 



(I) 



dans laquelle : 

A d^slgne ua radical alcoyl&nej hydroa^lcoyl^e, alc^nyl&ne^iOu alcynyl^ne^ 
Itn^aire ou ramlflg ; 
B d^slgne : 

- (a) un reste de glycol de formule - 0 - Z - 0 - 

ou Z dSsigne un radical hydrocarbon^ linSalre ou randfl^ 
ou un groupement rSpondant aux foxmules 



[CH^-ca-o- - 



ou X et y d^slgnent un nombre entier de 1 4 representant un degr£ de 
polymerisation dSfinl et unique ou un nombre quelconque de 1 3. 4 representant 
15 un degre de polymerisation moyen ; 

(b) un reste de diamine bis-secondalre tel qu*un derive de la 
plperazine de - formule : 

(c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 



20 



- NH - Y - KH - 



25 



ou T designe un radical hydrocarbon^ lineaire ou ramifie ou le radical biva*" 
lent - CH2-CH2-S-S-CH2^CH2- ; 

(d) un groupement ur^ylene de formule - NH-CO-NH-.J 

ddsigne un radical alcoyle ayant de 1 cL 4 atomes de carbone ; 

deslgne un radical hydrocarbon^ linSaire ou' ramifi€ coiq>ortant de 1 ^ 12 
atomes de carbone « les radicaux peuvent Sgalement fo rmer avec A et les 
deux atomes d' azote , un radical bivalent de formule - 1 ^ ^ - .ou 

- " * designe un halog^nure et, en particulier, 

bromure ou chlorure, n designe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 & 10. 
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18. Folym^re seloa la revendlcatiron 17 » caractdrise par le fait que 

B d^signe un reste de glycol de formule * O - Z * O - 

<ni Z d^signe un radical hydrocarboae lin^aire ou ramifle ou ua groupement 
r^poadant aux fonnules 



cra4--CH2 " CH - 0 -j- 

L ™3 Jy 



CH3 



oi^ X et y dSslgnent ua n ombre entier de 1 4 reprSsentant ua degri de poly- 
mer Isatloa d^finl et unique ou ua aombre quelconque de 1 di 4 repr^seotaat un - 

degr^ de polymerisation noyen ; 
G 

A^^i ^> ^ signlficaticms indiquees dans la revendication 17. 

19. folym^ze seloa la revendicatioa 17j caxact^risS par le fait que 

B ddsigae un reste de diamine bis-secondalre tel qu*un d€rlv€ de la pip^razine 
de £cnraile 

H - 

A d^signe un radical alcoylene lineaire ou ramifle ; n^ d^sigue un nombre 
entier de 3 ^ lOj 

R^, H^a X ont les significations ladiqu€es dans la revendicatioa 17. 

20. . Polymere seloa la revendicatioa 17 , caracteris€ par le fait que 

B dSsigne ua reste de diamine bis-secoadaixe tel qu'un d€rlv€ de la pip€razine 
de fozmule 



N - 

A designe un radical hydroxyalcoyl&ne lineaire ou ramifiS ; 
n^ designe le nombre 1 ou un nodbre entier de 3 ^ lO 

et X ont les slgaificatioas indiquees dans la revendication 17« 
21« Polym&re seloa la revendication 17, caracterisS par le fait que 

B d€signe un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dgriv€ de la pip^razine 
de formule 

- \ - 

A d€signe un radical alc^nyl^e ou alcynyl^e, lineaire ou ramifi^, a d^sigue 
le nombre 1 ou un nombre entier de 3 ^ 10 ; 

^1' ^ ^ significations indiquees dans la revendication 17. 

22, Polyoiere selon la revendication 17, caracterise par le fait que 

B designe un reste de diamine bis-primaire de formule : 
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oft Y d^slgne un radical bivalent -(M2'<^''^'^'^^2^^z' * 
n d^signe le nombre 1 ou un nombre entier de 3 a 10, 

A, R^, Rj, x" ont les significations indiqu^es dans la revendication 17, 
5 23. Polym^re selon la revendication 17, caract€ris6 i>ar le fait 

que B d^signe un reste de diamine bis-pximaire de fonnule : 

- NH - Y - NH - 

Y dSsigne .un radical hydrocarbon^ lin^aire ou ramifi^ ou le radical 

bivalent - CH2"CH2"^*^"^2"^2" * 
10 A d^signe un radical hydroxyalcoylene lin€aire ou ramifi^ ; 
n d^signe le nooibre 1 ou . un nombre entier de 3 ^ 10, • 
. R^, I^, x" ont les significations indiquSes dans la revendication I7. 

24. Polym&re selon la revendication 17, caractfirisfi par le fait que 
B d^signe un reste de diamine bis-primaire de formule : 

15 - KH - Y - NH - • 

oCl Y d^si^e un radical hydrocarbon^ lin^aire ou ramifi^ ou le radical 
bivaleut - CH^-CH^^S-S-CH^-CH^" ; 

A d^signe un radical alc^nyl^e ou alcynyl^ne lineaire ou ramifi^ ; 
n d^signe le nombre 1 ou un nombre entier d^ 3 ^ 10 , 
20 ^ ont les significations indiqu^es dans la revendication 17, 

25. Polym&re selon la revendication 17, caract€ris6 par le fait que 
B d^signe un groupement urfiyltoe de formule - NH - CO - NH - , 

A d^signe un radical alcoylene lin€aire ou ramifiS, 
n dSsigne le nombre 1 ou un noodsre entier de 3 St lO ; 
25 Rj^, Rj » x" cmt les significations indiquees dans la revendication 17. 

26. Polymfere selon la revendication 17, caract€ris€ par le fait que 
B designe un groupement ur^ylfene de formule -NH-CO-NH- ; 

A designe un radical hydroxyalcoylene lineaire ou ramifi€ ; 
n dSaigne le nombre 1 ou un nombre entier de 3 & 10 ; 
30 Rj» X" ont les significations indiquees dans la revendication 17. 

27. Folym^re selon la revendication 17, caractfirisfi par le fait que 
B d^igne un groupement urSylfene de formule - NH - CO - Nfl - ; • 

A dSsigne un radical alc^nyUne ou alcynyline lin^ire ou ramifid ; 
n d£slgne le noinbre 1 ou un nciiibre entier de 3 ^ 10 ; 
35 ^2 ®^ ^" ^* signification indiquee dans la revendication 17. 

28. Polymeres selcm la revendication 17, caractfiris^c par le fait 
qu'ils sont constitu^s essentiellement de motifs choisis dans le groupe form£ 



par 
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CH, CO, 
_ CHj CH^ 



«3 ^3 



N (CH ) N (C«^)-— COO (CH,). O CO (CH,).„ 

® I Br® ® I Br® 

_ CH^ CH^ 



p 

j Br I B^^ 
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l®|cP ' 



N CHj - CONH - CO- NHCO - CH^ 



®| cP 



CH^ 



0N (^2)3 qN CH^ - CONH (CHj)^ -S - S - iCH^) ^-mCO-CVL^ 

" cP I cP 

CHj 



CH, 



CH^ CH3 

- CH^-CH^ ra-CHj^M CHj-CO-NH-CCH^)^ lilH - CO - CH^- 



CH3 CV 



9 



CH3 



" CH, 



f«3 

^— CH^-C=C-CH, - — CH,-CO-NH-(CH,),-NH-CO-CH„ 

I cP 1 CI® 

™3 . ™3 



29, ProcfidS de trait ement des cheveux ou de la peau, caract^risfi 

par le fait que I'on applique sur les cheveux ou la peau une coo^ositloa telle 

que dSfinie dans l*une quelc(mque des. xevendlcations 1 a 16« 



